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Patentanmeldung 
D 4606 

SchnellSsliche, bleichend und desinf izierend wirkende 
Tablette 



Es sind Reinigungs-, Bleich- und Desinf ektionsmittel 
in Form von Tablet-ten bekannt, die aktivchlorhaltige 
Verbindungen, insbesondere Dichlorisocyanursaure und 
deren Alkalimetallsalze enthalten. In der Mehrzahl der 
FMlle., z.B. den amerikanischen Patentschrif ten 3 338 836, 
3 342 674 und 3 361 675, den britischen Patentschrif ten 
1 090 166 und 1 151 822, dem f ranzosischen Patent 1 441 189 
und dem osterreichischen Patent 239 738, handelt es sich 
um Wasch- bzw. Reinigungsmitteltabletten, die in der Haupt- 
sache anorganische Reinigungssalze , insbesondere Polymer- 
phosphate, sowie Tenside enthalten. Der Anteil an chlorierter 
Isocyanursaure bzv/. deren Salze ist im Vergleichzu den 
Ubrigen Tablettenbestandteilen verbal tnismSBig gering, wes- 
halb auch die wesentlichen Eigenschaf ten der Tablette, nam- 
lich Tablettierbarkeit, Lagerbestandigkeit, Bruchf estigkeit 
und insbesondere die Zerfalls- und Loslichkeitseigenschaften 
in Wasser ; in erster Linie von den Waschmittelbestandteilen 
bestimmt wird. Derartige Tabletten, die nicht Gegenstand 
des vorliegenden Schutzrechtes sind, z erf all en in kaltem, 
d.h. eine Temperatur von 15 - 20°C aufweisendem Wasser nur 
sehr langsam und sind wegen ihrer auf einen speziellen Ver- 
wendungszweck abgestimmten Zusammensetzung, insbesondere 
wegen des Gehaltes an Phosphaten, nicht universell anwend- 
bar. Da bei derartigen Tabletten iiberdies die Gefahr be- 
steht, daB sich die aktivchlorhaltige Verbindung wShrend 
der Lagerung der Tablette zersetzt, v/erden vielfach spezielle 
SchutzmaBnahmen, z.B. das Uberziehen der Tablette oder der 
aktivchlorhaltigen Verbindungen mit Htlllsubstanzen vorge- 
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Tabletten mit hohem Gehalt an DichlorisocyanursSure bzw. 
deren Alkalisalze haben den Nachteil, dafl sie in kaltem 
Wasser verhaltnismMflig langsam zerfallen. In der US-Patent- 
schrift 3 120 378 wurde deshalb vorgeschlagen, solchen 
Tabletten als Sprengmittel Gemische aus Alkalicarbonaten oder 
Dicarbonaten und festen organischen SSuren zuzumischen. 
Bei Zugabe von Wasser wird Kohlendioxid frei, welches den 
Zerfall der Tablette begiinstigen soil. Anstelle elner zu- 
sStzlichen Saure kann auch die DichlorisocyanursSure selbst 
verwendet werden. In der Patentschrif t sind nur die Zerfalls- 
zeiten in 50°C warmem Wasser angegeben, wo sie zwischen 11 
und 30 Sekunden betragen. Testversuche haben Jedoch ergeben, 
dafl die Zerfallszeiten in 15 bis 20°C kaltem Wasser auf mehr 
als zwei Minuten ansteigen. Ein weiterer schwerwiegender 
Nachteil besteht darin, dafl die Tablette nach der Pressung 
noch einige Zeit bei Temperaturen zwischen 50 und 200°C 
nachgetrocknet werden mufl, wobei Verlxiste an Aktivchlor 
eintreten konnen. 

Es bestand daher die Aufgabe, eine Tablette zu entwickeln, 
die hohe Anteile an Aktivchlorverbindung enthalt, einfach 
herzustellen 1st und insbesondere im Anschlufl an die Pressung 
keinerNachbehandlung bedarf , wahrend der Lagerung keine 
Aktivchlorverluste erleidet und bereits in kaltem Wasser 
innerhalb kurzer Zeit zerfallt. Gegenstand der Erfindung, 
mit der diese Aufgabe gelost wird, ist eine schnellosliche 9 
bleichend und desinf izierend wirkende Tablette mit einem 
Gehalt an Alkalidichlorisocyanurat f gekennzeichnet durch 
einen Gehalt an 80 bis 97 Gew.-% an Natrium- und/oder Kali- 
umdichlorisocyanurat f 2,5 bis 18 Gew.-96 einer im Wasser quell- 
baren bzw. loslichen Starke und/oder Carboxymethylstarke, 
0,3 bis 1,5 Gew.-% an Magnesium- und/oder Calciumseif en von 
gesattigten, 16 bis 20 Kohlenstof f atome aufweisenden Fett- 
sauren und 0,2 bis 1,5 Gew.-% eines feinteiligen anorganischen 
bzw. minerali schen Trennmittels . 
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Als Chlortrager kommen Natrium- oder Kaliumdichloriso- 
cyanurat oder deren Gemische In beliebigem Verhaltnis 
infrage. Da hinsichtlich der Lager stabilitat der tablet- 
tierten Salze kein Unterschied besteht, wird vorzugs- 
weise das kostengttnstigere und einen hoheren Aktivchlor- 
gehalt aufweisende Natriumsalz verwendet. Insbesondere 
soil der Gehalt an Natriumdichlorisocyanurat 90 - 96 
Gew.-# betragen. 

Bel der in der Tablette enthaltenen Starke kann es sich 
urn native Starke, wie Kartoffel-, Mais-, Weizen- oder 
ReisstMrke oder urn chemisch teilweise abgebaute bzw. 
carboxymethylierte Starke handeln. Besonders geeignet 
sind native Kartof f elstarke und Carboxymethylstarke, wobei 
letztere pro Anhydroglycose-Einheit 0,15 bis 0,5 Carboxy- 
methyl grupp en aufweisen soil. Die Carboxymethylstarke kann 
sowohl in Saureform als auch als Alkalimetallsalz, insbeson- 
dere als Natriumsalz vorliegen. Auch Gemische der vorgenann- 
ten Stark en und Starkeather, insbesondere von Kartof f elstarke 
und Carboxymethylstarke, sind brauchbar. Vorzugsweise soil 

der Gehalt an Starke bzw. Carboxymethylstarke 3 bis 9,5 
Gew.-# betragen. 

Als Plastifizierungsmittel, das in Mengen von 0,2 bis 1,5, 
vorzugsweise 0,3 bis 1 Gew.-% anwesend ist, kommt in erster 
Linie Magnesiumstearat infrage. Weitere geeignete Mittel 
sind die Palmitate und Arachinate des Magnesiums und Calciums 
sowie deren Gemische untereinander bzw. mit Magnesiumstearat . 

Als weitere Komponente sind in Mengen von 0,2 bis 1,5 Gew.-?o, 
vorzugsweise 0,3 bis 1 Gew.-# feinteilige anorganische bzw. 
mineralische, quellformige Verbindungen anwesend, die als 
Trennmittel wirken. Geeignet sind z.B. feinteilige bzw. 
kolloidale Kieselsaure, insbesondere das unter dem Handels- 
namen "Aerosil" bekannte Praparat, ferner Aluminium- und 
Magnesiumoxid, Phosphate, Carbonate und Silikate des Cal- 
ciums oder Magnesium sowie Aluino silikate bzw. Mineral! en 9 
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die diese Verbindungen enthalten, wie Bentonit. Auch 
Gemische der vorgenannten Mittel sind geeignet. Vorzugs- 
weise wird feinteiliges Siliciumdioxid (Aerosil ® ) in 
Mengen von 0,2 bis 1 Gew.-% verwendet. 

Gegebenenfalls konnen die Substanzen noch geringe Mengen 
weiterer, in Tabletten Ublicherweise verwendeter Hilfs- 
stoffe enthalten. Hierzu zahlen Netzmittel, beispiels- 
weise Alkyl sulfate, Alkansulf onate, Dialkylsulf osuccinate , 
Olef insulfonate oder Alkylbenzolsulf onate , die in Mengen bis 
zu 2 Gew.-96 anwesend sein konnen, sowie Farbstoff bzw. Pig- 
mente, mit denen den Tabletten eine auffallige FSrbung 
oder Sprenkelung verliehen werden kann, urn einer Verwechs- 
lung mit medikamentosen Tabletten vorzubeugen. Es konnen 
sowohl chlorstabile als auch durch Chlor in Gegenwart von 
Wasser entfarbbare Farbstoffe verwendet werden. 

Das Mischen der vorgenannten Bestandteile und Verpressen 
erfolgt in Ublicher Weise, ohne dafl eine Vorbehandlung bzw. 
ein Granulieren des Aktivchlortragers erf orderlich ist. 
Der Prefldruck bei der Tablettierung betragt im allgemeinen 
zwischen 100 und 1000 kg/cm 2 , vorzugsweise 150 bis 750 kg/cm 2 . 
Ein Durchmesser der Tabletten von 10 bis 30 mm und eine Dicke 
von 2 bis 20 mm hat slch als zweckmaflig erwiesen, da Tablet- 
ten dieserGrofle gut zu handhaben sind und mit der erwiinschten 
hohen Geschwindigkeit in kaltem Wasser zerfallen. 

Eine Nachbehandlung, insbesondere ein Nachtrocknen oder 
Uberziehen mit einem Schutzfilm ist nicht erf orderlich. 

Die Zusammensetzung der Tabletten ist so gewahlt, dafl sie 
einen hohen Gehalt an Aktivchlor aufweisen, also nur wenig 
inerte Stoffe enthalten. Sie weisen eine hohe Lagerstabili- 
tat auf , d.h. der Verlust an Aktivchlor ist wahrend einer 
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raehrmonatigen Lagerzeit nur minimal. Dies muB als besonders 
Uberraschend angesehen werden, da erwartet werden muBte, 
daB die zur Tablettierung verwendeten nativen Starken bzw, 
StMrkeather als Chlorakzeptoren wirken wiirden. Ihre mecha- 
nische Stabilitat entspricht den an solche Praparate ub- 
licherweise gestellten Anf orderungen . Besonders hervorzu- 
heben ist ihre geringe, ca. 10 bis 25 Sekunden betragende 
Zerfallszeit in Wasser von 15 bis 20°C. 

Die Tablet-ten konnen fur sich allein zur Herstellung von 
Bleich- und Desinf ektionslosungen bzw. zum Sterilisieren 
von Losungen verwendet werden, Sie konnen daruberhinaus 
mit iiblichen, zur Textilwasche geeigneten Waschmittel, 
Reinigungsmitteln, Spiilmitteln, alkalischen Flaschenrei- 
nigern oder maschinellen Geschirrspulmitteln angewendet 
bzw. kombiniert werden. 
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Beispiel 1 

93, h Gewichtsteile Natriumdichlorisocyanurat wurden mit 
5,3 Gewichtsteilen nativer Kartof f elstarke, 0,7 Gewichts- 
teilen Magnesiumstearat und 0,6 Gewichtsteilen kolloidalem 
Siliciumdioxid (Aerosil® ) vermischt und bei einem Prefl- 
druck von 350 kg/cm 2 zu Tabletten verpreBt. Der Durchmes- 
ser der Tabletten betrug 20 mm, die Dicke 5 f 5 mm und das 
Gewicht 2,6 g. 

Zur Prlifung der Zerfallszeit wurden die Tabletten in ein 
A00 ml fassendes, mit 200 ml Wasser von 18°C und 16° dH 
geflilltes Becherglas eingeworfen. Nach einer Ruhezeit von 
10 Sekunden wurde ein am Boden des Becherglases liegender 
Magnetriihrer (Lange des mit Teflon ® umhiillten Ruhrstabes 
30 mm, Dicke 7 mm) mit einer Umdrehungszahl von 500 Touren/ 
Min. in Gang gesetzt. Nach insgesamt 15 Sekunden, d.h. 5 
Sekunden nach Einsetzen des Riihrens, waren die Tabletten 
zerf alien. 

Zum Vergleich wurde eine Tablette aus 91,7 Gewichtsteilen 
Natriumdichlorisocyanurat, A, 8 Gewichtsteilen Natriurabi- 
carbonat, 2,8 Gewichtsteilen Weinsaure und 0,7 Gewichts- 
teilen Magnesiumstearat unter gleichen Bedingungen herge- 
stellt. Die Zerfallszeit betrug in diesem Falle 90 Sekunden. 

Zur Prufung der Lagerbestandigkeit wurden die Tabletten 
bei 25°C in einem verschlossenen Glasgefafl aufbewahrt. Der 
durch Titration bestimmte Gehalt an Aktivchlor betrug vor 
Beginn des Lagertests 58 , 0 % (+ 0 , 1 %) und nach 4 Monaten 
56,8 % (+0,1 %), jeweils bezogen auf das Gewicht der Tablet 
te, d.h. nur 2 % des eingesetzten Aktivchlors hatten sich 
wahrend der Lagerung zersetzt. 
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Bei spiel 2 

In gleicher Weise hergestellte Tabletten, enthaltend 93,4 
Gewichtsteile Natrlumdichlorisocyanurat, 5,3 Gewichtsteile 
Natriumcarboxymethylstarke (aus Kartoff elstarke, Substitu- 
tionBgrad 0,25 Carboxymethylgruppe pro Anhydroglucose, 
Feuchtigkeitsgehalt 10 #),.0,7 Gewichtsteile Magnesium- 
stearat und 0,6 Gewichtsteile Aerosil ® mit einem Durch- 
messer von 20 mm, einer Dicke von 6 mm und einem Gewicht 
von 2,6 g wieBen in Wasser von 18°C und 16° dH unter den 
in Beispiel 1 angegebenen Bedingungen eine Zerf allszeit 
von 14 - 15 Sekunden auf. Der Alctivchlorverlust wahrend 
einer viermonatigen Lagerzeit betrug 2,1 % des eingesetzten 
Aktivchlors. 
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Patents nsprliche 



1. Schnellosliche, bleichend und desinfizierend wirkende 
Tablette mit einem Gehalt an Alkalidichlorisocyanurat, 
gekennzeichnet durch einen Gehalt an 80 bis 97 Gew.-# 
an Natrium- und/oder Kaliumdichlorisocyanurat, 2,5 bis 
18 Gew.-# einer im Wasser quellbaren loslichen StSrke 
und/oder Carboxymethylstarke, 0,3 bis 1,5 Gew.-# an 
Magnesium- und/oder Calciumseif en von gesattigten, 

16 bis 20 Kohlenstof f atome aufweisenden Fettsauren 

und 0,2 bis 1,5 Gew.-% eines feinteiligen anorganischen 

bzw. mineralischen Trennmittels . 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Starke aus nativer Kartof f elstarke besteht. 

3. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Carboxymethylstarke 0,15 bis 5 Carboxymethylgruppen pro 
Anhydroglucose-Einheit aufweist, 

U. Mittel nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Gehalt an Starke bzw. Carboxymethylstarke 3 bis 
9 f 5 Gew.-?6 betragt. 

5. Mittel nach Anspruch 1 bis U, gekennzeichnet durch einen 
Gehalt von 0,3 bis 1 Gew.-% an Magnesiumstearat . 

6. Mittel nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB das feinteilige anorganische Trennmittel aus Oxiden 
des Siliciums, Aluminiums oder Magnesiums bzw. aus 
Phosphaten, Carbonaten oder Silikaten des Calciums oder 
Magnesiums oder Alumosilikaten sowie deren Gemischen 
besteht. 
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7. Mittel nach Anspruch 1 bis 6, gekennzeichnet durch einen 
Gehalt von 0,3 bis 1 Gew.-% an kolloidal laslichem 
Siliciumdioxid. 

8. Mittel nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dafi es in Mengen bis zu 2 Gew.-96 mindestens eines ober- 
flSchenaktiven Netzmittels enthMlt. 
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